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( 54 ) Ker zentauclimasse 



(57) Die Erf.indung betrifft eine Oberziigsmasse fur Kerzen nach.dem 
Tauchverfahren zur Erzielung einer dekorativ wirkenden kristallinen 
Oberfiache, Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine 
Tauclmtasse fvir Kerzen von einer Zusammensetzung zu schaffen, bei 
der sich beim Tauchen" der Kerzen ein Oberzug auf der Kerze 
herausbildet , der in AbhSngigkeit von der Zusanimensetzung der 
Tauclmasse und den Tauchbedingungen von fein- bis grobkristalliner 
Struktur ist' und eine erhohte mechanische- Festigkeit aufv/eist. Die 
Aufgabe wird gemaB der Erfindung dadurch gel5st, dafl die Tauchmasse 
au£5 einem Gemisch von 55 bis 99,9% hohermolekularer gesattigter 
Fetts^iuren rait 14 bis 22 C-Atomen von 0,1 bis. 5% eines 
Poly^.thylenv;achses besteht, dem' gegebenenf alls noch 0,1 bis 44,9% 
eines Hartparaf f ins zugesetzt werden kamu Das PolySthylenwachs 
kann dabei Saurezahlen ini Bereich 0 bis 20 mg KOH/g aufweisen^ 
Durch Variation von Tauch tempera tur und Tauchzeit lassen sich 
fein- bis grobkristalline Strukturen erzielen. 
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Beschreibun,^, der Erfindun/y 

0» Titel dor ErfindunR 
Kerzen-tauchmasse (C 11 c) 

1» Anwondunf^.sRebiet der Erfindun^ 

Die Erfinduiig beirifft eine Uberzugsmasse fur Kerzen nach dera Tauch- 
verf ahron zur Erziolung einer delcorativ wirkenden kristallinen Ober- 
flachoa 

■ c 

2» . Charnlcteri .o tik der. bekannten techninchen Losunr^en 

Es let allfiemein bekannt, Kerzen, die nach der Zieh-,. Prefi- oder GioB- 
tochnolofiie hcrgestellt \Yerden, durch anschlieOendes Tauchen in eine 
Kompositionsmasno mit eiiiem i)berzu{* zu versehcno Derartige Komposi- 
tionsmassen bestehen aiis I.5if?chuji^on mehrorer Kornponenton von Paraffi- 
non, Harzen, Pettsaiu-en sov/io naturlichon und synthetinchen V/achseno 
In dicse Kompositionsmassen v/erden dabei Parbstoffo eingearbeitet, urn 
den Kerzen dadurch ein farbiges Aussehen zu vcrleihen#. Die nach diesem 
Vorfahrcn erhaltenen Kerzen vTcisen dabei oino im allgcmeinon glatte 
und gleic)uTiaJ3igG ObcrfltLche aufo Durch eine ent sprechendo \7ahl der 
Komponenten isl; C3 jedoch auch mbglich, Kerzen nach dem Tayphvorfahron 
zu erhalton^ die eincrseits farbig sein kdnncn, andcrorseits abe'r vor 
allem oino dokorativc, kristalline Oberf lachcnatruktur bositzeno So ist 
bekannt, Kerzen durch Tauchen in eino Sclunelse, bestehcnd auc einem Ge- 
raisch von Stearinsaxure und PaLnitinsaure im Ge^;/ichtsverliiili;nis 1 1,2 
bis 1 : 1,5, die gegebenenf allots noch bis zu 20 Gevdchtsprozont eines 
Paraffins enthalten kann, nit einem Uberzug zu vercehen^ der je nach don 
Tauchbodingungen von fein- bis grobkristalliner Struktur ist, so daB die 
Kerzen in iJarom Aussehen Rauhreif oder Pulversclinoo vergloichbar sind 
(DAS 1115 396)a. 



Dio Nachteile dieser Tauchmasse bestehen darin, daS ein Gemisch rQiner 
Stoerinsauro und Palmitinsauro in einem engbegre-nz-ten Mischverhaltnis 
eingesetzt werden rauB, urn den gewunschton Effekt 'zu erziolen, wobei 
die Herstellung dor roinen Stearin- und Palraitinsauro einen bosonderen 
AufNvand ©rfordort* ^'^achteilig ist ferner, daB die kristalline AuBen- 
schich-fc von sprbder Beschaffenhoit ist und dadurch nicht sonderlich 
fest auf den damit getauchten Kerzon haftet* SchlieBlich besteht ein 
weitorer Hachtexl diesor Tauchmasse darin, daB zum Erzielen dor go- 
v/unschten kristallinen Oberflachenstrulctur oino sehr genaue Terapora- 
turfxihrung des Tauchbades mit einor maximalen Temperaturschwankung 
von +1 ura den vorgegebenon Sollv/ert erforderlich is'it die unter Pro- 
duktionsbedingungon schv/er realisierbar ist und dadurch Ursachen fUr 
einen vorhaitnismaBig groBen Anfall nicht qualitatsgerechter Kerzen vor- 
handen sind« 

Weiterhin ist bekannt , aur Erzielimg einer kristallinen Oberflachen- 
struktiD? Kerzen aus einer gut kristallisierenden Kompositionsrnagse 
herzustollen, die aus einem technischon Stearin mit einem Anteil von 
50 bis 98 % dieser Stearins^ure und einor besonders ong geschnittenen 
Paraffinfraktion bestehen (DBP 1053 128)* Dabei werden die gev/unschten 
dekorativen Kerzen durch Giefien der fliissigen Korapositionsmasse in 
GieBfornton erhaltenj, v/obei die Masse in der GieOform in der Y/eise ge- 
kUhlt vdrd, daB die Tempoj^atur hochstens 1 bis 2 in der Minute ab- 
gesenkt wirdo Der Nachteil' dos Vcrfahrens besteht darin, daB die ge- 
samte Kerze aus der relativ teuren Kompositionsraasso besteht und die 
geringo Abkuhlungsgeschwindigkeit zu einer hohon Standzeit der Kerzen 
in den Pormen fuhrt« Daraus ergibt sich eine iiuBerst unokonomische Her- 
at ellungsv/eiso der gewUnschten dekorativen Kerzen mit einer kristallinen 
Oberflachenstruktur* Durch Abkiihlung der- Kerzen in starron Formen v/ird 
ferner die Ausbildung grobkristalliner und dadrach besonders dekorativ 
wirkender Struktuj?en vbllig unterdriickt* 

3«* Ziel der Erf indunr. 

Z\7Gck der Erfindung ist esj die bisher bekamiten Uberzugsmassen zur Er- 

zougung dekorativ wirkender kristalliner Oberf lacheneff ekte bei Kei»zen 
zu verbesserno 
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4* DarleRUiiR des Wesens der ErfindunR 

Der Erfindiuig liegt die Aufgabe zu^rundo, eino TauchmassG fUr Kerzon 
von einer ZusaJurnensGtsung zu schaffen, bei der sich beira Tauchen der 
Kerzen ein Uberzug auif der. Kerze herausbildet , der in Abhangigkeit 
von dor Zusaninensetzung der Tauchmasse imd den Tauchbedingungen von 
fein- bis grobkristalliner Struktur ist und sich gegenUbor don bisher 
bekannten Tauclunassen diirch orhohte raechanische Postigkeit und ein- 
facherc Handhabung auszeichnetft Die Aufgabe v;ird gem^iB der Erfindung 
dadurch gelost, daB die Tauchmasse aus einora Geraisch hbhermolekularer 
geoattigter Pettsauron und Polyathylenv/achson bcoteht. Der Gehalt an 
hbhermolekularen gesHttigten Pettsauren betragt 4abei ^5 bis 99>9 Ge- 
wichtsprozent, der Gehalt an Polyathylenwachsen 0,1 bis 5 Der Tauch- 
masse kann noch ein fiir die Kerzenhorstellung iibliches Hartparaffin in 
einer Wenge von 0,1 bis 44t9 Gov/ichtsprozent zugesetzt werdon* 

Die erfinduiigsgemaBen hbhermolGkularen gea^ittigten Pettcauren sind oin . 
Geraisch von Petiisauron mit H bis 22 C-Atomen. 2ur Anv/endung der erf in- 
dungsgemaBon Tauchmascen kbnnen dabei Polyathylenv/achse in Kombination 
mit diosen Pettsiiuron golangen, die koine sauerstoff haltigen funktionel- 
lon Gruppen enthalton, dt h» , cine Saurezahl von 0 mg KOH/g bcsitzen 
Oder auch anoxydierto Polyathylonv/achso mit Saurezahlen bis zu 20 mg KOH/g« 
V/enn auch erfindungsgenaB nicht orf orderlich, kbnnen den Tauchmasscn g- 
gebenenfalls Montanv/achso, Karze und zur Erzielung oiner Parbv/irkung die 
an sich fiir KerzcaTiassen ublichen Parbstoffe zugosetzt wordcn* Der Ein- 
satz der erf indungsgeniaBon Tauclunasso orfolgt daboi in an sich bekannter 
V/eisc durch Tauchen der Kerzen in die .geschmolzene Tauclimasse* Durch 
Wahl der ZusamrriGnsetzung der Tauchmasse und durch Variation von Tauch- 
tempcratur und Tauchzeit ist cs mbglichi die Struktur der krj.stallinen 
Oborflache don Wunschon entsprechend zu vartibren. Dabei fuhrt ein 
hbherer Anteil an Polyathylenv/achs zu einer geringer ausgebildeten Ober- 
flachenstruJctur, v/obei sich jedoch gloichzeitig die Harte der kristal- 
linen Schicht erhbht* Ebcnso laBt sich durch eine Erhbh\ing der Tauchtom- 
peraturon eine grbbero kristalline Oborflachonstrulctur erziolena - 

Bei dor praktischon Handhabung dor Tauchmassen hat es sich gozeigt, daB 
die Sohv/ankung der Tauchmassetomporatur urn i 4 noch nicht zwangslaufig 
zu einer merklichon Ander^ung der kristallinon Oberf lachenstruktur fiihrtr 
Die Anv/cndung der erf indunga^;emaBcn Tauclimasso bietet don bkonomischon 
Vorteil, daB ein Gemisch hbhermolekularer ges^ttigter PettsHuren mit 
14 bis 22 C-Atomcn vorwcndet werdon kann^ otae daB die. relativ texxre 



stearin- und PalmitinsSure in einem aufeinander abgestimm-ton und eng 
begrenzten Mischungsverhliltnis eingesotzt werden musson. Durch don 
Einsatz von Polyathylenen wird gloichzeiUg eine 'hartero und damit 
mechanisch stabilere kristallino Oberfiachenstruktur gegenubor den 
bisher bekannten Tauchmaasen erzielt. V/eiterhin kann auf das Arbeiten 
in GieBformen verzichtot werden und schlieBlich bietet die Anwendung 
der erfindungsgemaf3en Tauchmassa den Vorteil, daS eine geringe und in 
der Praxis nioht auszuschlieBende Ab;7eicliung von der zur Brzielung 
einer vorgegebsnen kristallinen Oberflachenstruktur orforderlichen 
Tauchtemperatur nioht zwangslSufig zu einem ubormafligen Anfall quali- 
tatsgominderter VYare fiihrt. 

^. MerksiaJQ der Erfindung . 

Merkmal der Erfindung ist es, zur firzielung dekorativ wirkender kristal- 
liner OberflScheneffekte auf Kerzen eino Kombination oinea Gemisohos 
hShermolekularer. gesattigter Pettsauxen mit 14 bis 22 C-Atomen mit 
einera Pdlyathylemvacha, das -gege bene nf alls auch sauerstoffteltigo , 
fuiiktionolle Gruppen auTv/eist, und die go gebonen falls auch Anteile 
eine sKartparaf fins enthalten kann, einzusotzon. 

Die Erfindung soil nachstehond an einigen Ausfuhrungsbeispielen naher 
eriautert werden* 

6. AusfiihrunRsbeispiele 
Ausfuhrungsbeispiel 1 

Die zu verzierenden Kerzen werden boi 36l °K in eine Tauchmasso getaucht, 
die jaus 80 % eines Gemisches hbhormolekularer gosattigter Pettsauron, 
0,2 ^ eines Polyathylenwachses mit einem Molekulargewicht von 5 000 und 
24,8 ^ Hartparaffin rait einem Erstarrungspunkt von 329 bis 331 K bo- 
ateht* Nach einer Verv/eilzeit von 90 Sekunden der Kerzen im Tauchbad 
warden Kerzen mit oiner Oborfiache bostehend aus raittelgroBen Kristallen 
erhalten» 
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Ausfiihrungsboispiel 2 

Bei einer Tempora-tur von 352 und Vorwendung einer Tauchmasse, 
bostohend aus 95 % einea Gerdschos hohermolekularer gasattigtor 
Fettrsauren, 0,5 % eines anoxydierten Polyathylemvachses der Saure- 
zahl.l6 mg KOH/g und einem Molokulargev/icht von 3 000 sowie 4,5 ^ 
eines Hartparaff ins mit einem Erstarrungspunlc-f; von 331 bis 333 
werden nach einer Verwoilzeit von 240 Sokunden Kerzen rail; einer 
groblcristallinen Oberf l^ohenstrukiiur orhalten. 

Ausfuhrungsbeispiel 3 

Bei einer Tauchtempcratur von 358 und Verv'/endung einer Tauclunasse, 
bestehend aus 70 % eines Geraiaches Jibhermolekularer gesfittigter Pott- 
sauron, 1 % eines Polyathylenwachses mit einem MolekulargewicM von 
2 000 \md 29 % eines Hartparaffins mit einem Brstarrungspunkt von 
329 bis 331 werden nach einer Verv/eilzeit von 20 Sekunden Kerzen 
mit einer sohr feinkristallinon OborflUchenstruktur erhalten. 



Erf indu-nnsanapruch ^ ' ^ 

1, Kerzentauohmasse zur Erzielung dekorativer kristalliner Ober- 
fl^chenoffekte auf paraffinischer und wachsartiger Grundlage 
durch fiekennzeichnel: , dafi die Tauohmasse aus einem Gemisch von 
55 bis 99»9 % hohermolekularer- gesattigter PettsSuren mit U bis 

22 C-Atomen, 0,1 bis 5^ eines Polyathylenv/achses und 0,1 bis 44>9 % 
oines Hartparaffins besteht. 

2. Kerzen-tauclamasso nach puhki It dadurch Aekennaeichnet , dafi 
die Tauohinasse noch Parbstoffe enthalten kann# 

3» Kerzontauchmasse nach Punkt 1| dadurch gekennzeichnot , dafi 
die Polyathylenwachse die Saiirezahl 0 mg KOH/g besitzen* 

4» Kerzentauchmasso nach Punkt |, dadurch Rekennzeichnel; > daI3 
die Polyathylenwachse eine Saurezahl von 0,1 bis 20 rag KOH/g auf- 
woisen. 
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Ausfuhrxmgsbeispiel 2 

Bei einer Temperatur von 352 °K und Vorwendung einer Tauchmasso, 
bostohond aua 95 % einea Geirdschoe hbhermolokularer gesattigter 
Pet-tsauren, 0,5 5^ eines anoxydierten Polyathylenv/aohses der Sauro- 
zahl.l6 rag KOH/g xind einera Molokulargev/icht - von 3 000 sowie 4,5 9S 
oines Hartparaffina mit einera Erstarrungspunkt von 331 bis. 333 
Y/erden nach einer Verweilaeit von 240 Sekunden Korzcn rait einer 
grobkristallinen Oberf lachenstrtdctur orhalten* 

Ausfuhrungsbeispiol 3 

Bei einer Tauchtomperatur von 358 \ und Verwendung einer Tauchmasse, 
bostehend aus 70 % eines Gemisches hoherraolekularer gesattigter Pett- 
sauren, 1 ?S eines PolySthylenwachses mit einera Molekulargev/icht von 
2 000 und 29 % eines Hartparaffina mit einera Erstarrungspunkt von 
329 bis 331 °K, werden nach einer Verweilzeit von 20 Sekunden Kerzen 
mit einor sehr feinkristallinen Oberf lachcnstruktur erhalten. 



